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Spinnplatte 

Die Erfindung betrifft eine Spinnplatte zur Herstellung von schmelzgesponnen 
Fasern zur Herstellung von Geotextilien. 

Geotextitien werden in vielen Bereichen der Technik angewendet, im 
besonderen fur die Befestigung von Bdschungen, Abhangen, als Unterlage fur 
Beton- oder Asphaltflachen wie StraBen, Flughafen, Wege, BrUcken und 
dergleichen, und zwar sowohl for Neubauten als auch fur Sanierungen 
verwendet. Entsprechend dem spez'rfischen Anwendungsgebiet werden 
besondere Anforderungen an die Stabilitat, die Festigkeit, die 
Wasserdurchlassigkeit der Geotextilien gestellt. 

Bei der Herstellung von Geotextilien werden bisher je nach der geforderten 
Eigenschaft Fasem und Filamente verschiedener definierter Texturen 
hergestellt und verfestigt. Je feiner die Fasern oder Filamente, desto fester, 
stabiler ist das Geotextil nach der Verfestigung, je grober die Fasern oder 
Filamente, desto hoher ist die Wasserdurchlassigkeit des Geotextils 
Gegebenenfalls werden vor der Verfestigung eines Geotextils getrennt 
hergestellte feiner Fasem zugemischt urn eine entsprechende Festigkeit und 
Stabilitat zu erreichen. 

Aufgabe der Erfindung war es ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Herstellung von Geotextilien bestehend aus Fasem oder Filamenten 
unterschiedlicher Textur bereitzustellen, bei dem die Mischung bzw. die 
Einstellung der Fasermischung nicht aufwendig nach der Herstellung der 
Fasem und Filamente erfolgt sondem bereits bei der Herstellung der Fasem 
bzw. Filamente erfolgt. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung von 
Geotextilien, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstellung der Endlosfasem 
unterschiedlicher Textur in einem Spinnvorgang erfolgt, wodurch das Verhaitnis 
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von Fasern feinerer und groberer Textur definiert eingestellt wird und bei der 
anschlieBenden mechanischen und/oder hydraulischen Verfestigung ein 
Geotextil definierter Eigenschaften hergestellt wird. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Spinnplatte zur Herstellung von 
schmelzgesponnenen Endlosfasern fOr Geotextilien, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Spinnplatte Bohrungen unterschiedlichen Durchmessers zur 
Herstellung von Fasem unterschiedlicher Textur in einem Spinnvorgang 
aufweist. 

Durch den Anteil der feineren Fasern kann die gewQnschte Stability und 
Festigkeit des fertigen Geotextils eingestellt werden. Der Anteil an grdberen 
Fasern bestimmt die hydraulischen Eigenschaften des fertigen Geotextils, 
beispielsweise die Wasserdurchlassigkeit in der Vliesebene bzw. vertikal zur 
Vliesebene. 

Je hdher der Anteil an feinen Fasern ist, desto fester und stabiler wird das 
anschlieSend durch mechanische und/oder hydraulische Verfestigung 
hergestellte Geotextil. Je hoher der Anteil an grdberen Fasern ist, desto grdSer 
die wird die Wasserdurchlassigkeit des Geotextils nach der mechanischen 
und/oder hydraulischen Verfestigung. 

Als Rohstoffe sowohl fur die feinen als auch fur die grdberen Fasern kommen 
beispielsweise Kunststoffe wie Polypropylen, Polyethylen, Polyamid oder 
Polyester in Frage. 

Unter feinen Fasem, die zur mechanischen und oder hydraulischen 
Verfestigung des Geotextils dienen, werden Fasem einer Textur von 1-10 dtex, 
vorzugsweise 1-7 dtex, verstanden. Die grdberen Fasem weisen in 
Abhangigkeit von der gewahlten Textur der feineren Fasem eine Textur von 6 - 
30 dtex, vorzugsweise 7-27 dtex, auf. 
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Vorzugsweise unterscheiden sich die Texturen der Fasertypen urn einen Faktor 
3 bis 20, besonders bevorzugt 4-6. 

Der Anteil an feinen Fasern im fertigen Geotextil kann je nach den gewOnschten 
Eigenschaften, als insbesondere der gewOnschten Kombination aus Festigkeit, 
Stabilitat und Wasserdurchlassigkeit und in Abhangigkeit der gewahlten 
Texturen 20 - 95%, vorzugsweise 30 - 90% betragen. 

Es ist aber auch moglich mehr als 2 Fasern unterschiedlicher Textur zu 
verwenden. In diesem Fall werden dann drei oder mehrer Fasern 
unterschiedlicher Textur zur Herstellung des Geotextils verwendet, wobei die 
Auswahl der Texturen wiederum von den gewQnschten Eigenschaften des 
fertigen Geotextils abhangig ist. 

Die Fasern unterschiedlicher Textur werden in einem Spinnvorgang unter 
Verwendung der erfindungsgema&en Spinplatte hergestellt. AnschlieBend 
werden die Fasern auf Qbliche Weise abgelegt und mechanisch und/oder 
hydraulisch, chemisch und/oder thermisch verfestigt. 

Zur Herstellung einer definierten Mischung von Fasern oder Filamenten 
unterschiedlicher Textur wird eine Spinnplatte mit unterschiedlichen definierten 
Bohrungen verwendet und dadurch das Mischungsverhaltnis der Fasern und 
deren Textur bereits bei der Herstellung der Fasern definiert. 

Diese erfindungsgemafie Spinnplatte weist Bohrungen mit unterschiedlichen 
Kapillardurchmessern zur gleichzeitigen Herstellung von Endlosfasern 
unterschiedlicher Textur auf. 

Dabei werden die Kapillardurchmesser der Bohrungen so bemessen, dass 
gleichzeitig die Fasern unterschiedlicher Textur im gewOnschten Verhaltnis 
hergestellt werden konnen. 

Die Bohrungen kdnnen dabei in regelmaBigen Abstanden als auch willkOriich 
verteilt in der Spinnplatte angeordnet werden. 
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Die Kapillarbohrungen konnen je nach gewOnschtem Faserquerschnltt 
geeignete Former) aulweisen (trilobal, oktalobal, sternformig, hohl, dreieckig, 
dreieckig hohl, usw. ), wobei auch die Querschnitte fOr die feinen und die 
grtiberen Fasern, bzw. gegebenenfalls weiterer verwendeter Fasern 
unterschiedlich sein kfinnen. 



WO 2004/048649 




T/EP2003/013309 



Beispiel 1: 
Standardgeotexti) 



Rohstoff (Granuiat) 


PolvoroDvlen 


Anteil feiner Filaments, % 


100 


Filamenttiter, dtex 


4 


Anteii arober Filaments % 


n 


Filamenttiter, dtex 




Flachenaewicht o/m 2 




Streifenzugfestigkeit EN ISO 1 031 9, kN/m 




Langs 


19,1 


Quer 


19,4 


Wasserdurchlassigkeit in der Geotextilebene EN ISO 12958 
20kPa, i=1, [l/ms] 


3,0 MO' 3 


Wasserdurchlassigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058, 
VI H5o, [m/s] 


5,1 M0"* 


Beispiel 2: 


Rohstoff (Granuiat) 


Polypropylen 


Anteil feiner Filamente, % 


90 


Filamenttiter, dtex 


4 


Anteil grober Filamente, % 


10 


Filamenttiter, dtex 


18 


Fiachengewicht, g/m 2 


250 


Streifenzugfestigkeit EN ISO 10319, kN/m 




LSngs 


18,8 


Quer 


19,0 


Wasserdurchlassigkeit in der Geotextilebene EN ISO 12958 
20kPa, i=1,[l/ms] 


8,2 M0"* 


Wasserdurchlassigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058, 
VI H5o. lm/s] 


8,4 *10* 
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Beispiel 3: 



Rohstoff (Granulat) 


Polypropylen 


Anteil feiner Filamente, % 


70 


Filamenttiter, dtex 


3 


Anteil grober Filamente, % 


30 


Filamenttiter, dtex 


15 


Flachengewicht, g/m 2 


250 


Streifenzugfestigkeit EN ISO 10319, kN/m 




L§ngs 


18,5 


Quer 


18,7 


Wasserdurchiassigkeit in der Geotextilebene EN ISO 12958 
20kPa, i=1, [l/ms] 


1,1 M0* 


Wasserdurchiassigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058, 
VI H50, [m/s] 


1,2 M0" 1 
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Patentansprilche: 

1) Verfahren zur Herstellung von Geotextilien, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Herstellung der Endlosfasern unterschiedlicher Textur in einem 
Spinnvorgang erfolgt, wobei das Verhaltnis von Fasern feinerer und 
groberer Textur definiert eingestellt wird und bei der anschliedenden 
mechanischen und/oder hydraulischen Verfestigung ein Geotextil rnit 
definierten Eigenschaften hergestellt wird. 

2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die feineren 
Fasern eine Textur von 1-10 dtex aufweisen. 

3) Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die grSberen Fasern eine Textur von 5-30 dtex aufweisen. 

4) Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, 
dass der Anteil an feineren Fasern 20 - 95 % betragt. 

5) Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass 2 oder mehrere Fasern unterschiedlicher Textur in einem 
Spinnvorgang hergestellt werden. 

6) Spinnplatte zur Herstellung von schmelzgesponnenen Endlosfasern for 
Geotextilien, dadurch gekennzeichnet, dass die Spinnplatte Bohrungen 
unterschiedlichen Durchmessers zur Herstellung von Fasern 
unterschiedlicher Textur in einem Spinnvorgang aufweist 

7) Spinnplatte nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bohrungen gleiche oder verschiedene nichtrunde Querschnittsformen 
aufweisen. 



8) Geotextil hergestellt in einem Verfahren nach den AnsprOchen 1 bis 5. 



